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Elektrizitats-Akt.-Ges. Hydrawerk in Berlin*) 
Elektrischer Kondensator mit getranktem FaserstofFdielektrikum 
Patentiert im Deutschen Reiche vom 9. September 1931 ab 



Im Dielektrikum von elektrischen Konden- 
satoren mit getranktem Papier dielektrikum 
nimmt das Papier den weitaus groBten Raum 
ein. Dies hat den Nachteil, daB die hohe Di- 
5 elektrizi tat skonst ante und die groBe Durch- 
schlagsfestigkeit des Trankmittels nicht voll 
zur Wirkung kommen, sonderu daB die Gute 
des Dielektrikums durch die meist schlech- 
teren Werte des Papiers beeintrachtigt wird. 

10 Nach der Erfindung werden fiir derartige 
Kondensatoren nicht mehr Belegungen mit 
glatter Oberflache, sondern solche, deren 
wirksame Oberflachen bei einer oder alien 
mit Erhebungen oder Vertiefungen, vortcil- 

15 haft in Form von Aufrauhungen, Wellungen 
oderRippen, derartig geringer Hdh-e. verschen 
sind, dafi der Gewinn an Kapazitat durch den 
grofleren Gehalt des Dielektrikums an Storlen 
mit hoher Dielektrizitatskonstante groBer ist 

20 als der Verlust an Kapazitat durch VergroBe- 
rung des Abstandes der Belegungen, verwen- 
det. Infolige dieser Anordnuhg wird auch die 
Mogiichkeit, daB kleine lei ten de S tell en im 
Papier mit einer oder beiden Metallbelegun- 

25 gen in Beriihrung kommen, verringert, so daB 
auch die eiektrische Festigkeit des. Konden- 
sators verbessert wird. 

Ein Widerspruch scheint zunachst darin zu 
liegen, daB durch den groBeren Abstand der 

30 Belegungen voneinander an den S tell en, an 



welchen die Belegungen das Papier nicht be- 
riihren, die Kapazitat verringert werden mufl. 
~Es wurde jedoch gefunden, daB dies nicht der 
Fall ist, wenn die Tiefe, beispielsweise der 
Rillen, richtig bemesscn wird. Dies trifftz. B. 35 
bci einem bekanntcn Kondensator nicht zu. 
Bei diesem Kondensator fin det 01 als Dielek- 
trikum Verwendung*, und die MetalLbeLegun- 
gen sind wellenformig ausgebildet, wobei die 
Wellenberge und -taler verhaltnismaBig hoch 40 
sind. Der Zweck dieser Anordnung ist, dafi 
das niissige Dielektrikum zur Ermoglichung 
einer starken Kiihl wirkung durch die Zwi- 
schenraume, welcbe durch die Wcllen crhaltcn 
werden, hindurchstromen kann. Eine Steige- 45 
rung der Kapazitatsausbeute soli jedoch und 
kann auch hier wegen der GroBe der S pal ten 
nicht erzielt werden. Auch bei anderen be- 
kannten Ausfuhrungsformen von Konden- 
satoren mit Durchbrechungen im Dielektri- 50 
kmn oder den Metal Ibelegun gen kann eine 
VergroBerung der Kapazitatsausbeute nicht 
erzielt werden, weil gerade infolge der An- 
ordnung der Durchbrechungen die kapazitat- 
bildende Flaohe venkleinert wird und auBer- 55 
dem bei Durchbrechungen im Dielektrikum 
die Durchschlag-s festigkeit an den Durch- 
brechungsstellen stark herabgesetzt wird. 

Es ist bereits bei Elektrolytkondcnsatoren 
vorgeschlagen wo r den, die Elektrodenplatten 60 



*) Von dem Patentsucher ist als der Erhnder angegeben worden: 

DipL-Ing. Georg Nauk in Berlin-Waidmannslust. 
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tnit eroben Aufrauhungen zu vcrschcn. Da 
be Elektrolytkondensatoren die Oxydscli ,drt 
das eigentlicbe Dielektvikum bildet.und also 
auch die Rillen und Wellungen durch die 
5 aufgewachsene Oxydschicht ausge u It _jer- 
dent tritt hier eine VergroBerung tier Kapa- 
JSt in dem Mafie der Flachenvergrofierung 
durch die Aufrauhungen ein. Bean Erfin- 
dungsgegenstaud, der Kondensatoren mi ra- 
te sersfoffdiclektrikum betrifft, wurde also durch 
die Aufrauhungen oder Wellungen allein gar 
keine Kapazitatserhohung eintreten, da h e. 
gleichzeitig eine VergroBerung des Abstandes 
der Belegungen. eintritt, die eher eine Kapa- 
,5 Stsverminderung bewirken wurde Bei det 
Lndensatorausbildung gemafl der Erfi ndung 
ist der Gewinn an Kapazitat durch den gro- 
Bcrcn Gehalt des Dielektrikums an Stoften 
,„it hoher Dielektrizitatskonstante, «k ; die 
,o Zwischenschichten d^/aserstoHdielektrikunr, 
ausfullen, groBer als der Verlust an Ka^riW 
durch Vergrofierung des Abstandes dei Be 
£ungen Die Erheoungen oder Vertiefungen 
weS bei den Belegungen aus dunnen 

2S Metallblattern (Foli«0 ^ c *™' 5l g e1 ^™ 
Pragen hervorgerufen, bei starkeren Belegun 
gen warden sie durch Atzen oder durch span- 
abhebende Formung erzeugt. Die Vertietun- 
R en konnen die verschiedensten Former be- 
3 o sitzen. Zweckmafiig werden z. B. parallele 
3 oder sich kreuzende Rillen verwende E> 
konnen bei dem neuen Kondensator alle Be 
. kgungen oder ein Toil derselben m.t den Ril- 
len versehen werden. 



In der Zeichnung ist ein Austuhrungsbei- 35 
spiel des Kondensators nach der E™dung 
im Schnitt in stark vergroBertem Mafistab 
darfrestellt. Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel 
besitzen die Belegungen i, a und 3 «ng" 
pragte Erhohungen und Vertiefungen, o drf 4o 
sie nicht mehr mit der ganzen Flache auf den 
Faserstoffzwischcnlagen4 aufliegen. Die so 
entstehenden Zwischenraume s.nd 
Trankmittel 5. mit dem die Faserstoftzw .- 
schenlagen getrankt sind, angefullt. 
Patentan smiiciiE : 

i Elelctrischer Kondensator mit ge- 
tranktem Faserstoffdielektrikum. dadurch 
ffekennzeichnet, daB die wirksamen Obex- 50 
flachen einer oder aller Belegungen mi 
Erhebungen oder Vertiefungen vor eihhatt 
in Form von Aufrauhungen, Wellungen 
oder Rippen geringer Hohe derart ver- 
sehen sind, daB der Gewinn an Kapazitat S 
durch den grofleren Gehalt des Dielektn- 
kums an Stoffen mit hoher Dielektnzitats- 
konstante groBer ist als der Verlust an 
Kapazitat durch Vergrofierung des Ab- 
standes der Belegungen. *„ 
2. Elektrischer Kondensator nach An- 
spruchi, dadurch gekennzeichnet, daB in 
die Belegungen Erhebungen oder Vertie 
fungen eingepragt sind. 

3 Elektdscher Kondensator nach An- 65 
spruchi, dadurch gekennzeichnet, daB in 
die Belegungen Vertiefungen eingeatzt 
sind. 
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